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(54) Title: STABLE, AROMATIC SOLVENT FREE NAIL VARNISH FORMULA 
(54) Titre: FORMULE STABLE DE VERNIS A ONGLES SANS SOLVANT AROMATIQUE 
(57) Abstract 

A nail varnish including an essentially non-aqueous, aromatic solvent free and particularly toluene free organic medium containing at 
least one pigment consisting of a powder in which the grain surfaces are made hydrophobic and oleophobic by trearing them with at least one 
fiuorinated organic compound. Specifically, said nail vamish contains at least one pigment surface-treated with a polyfluoroalkylphosphate. 
Said vamish has increased stability. 

(57) Abrege* 

L'invention conceme un vemis a ongles comprenant un milieu organique essentiellement non aqueux, sans solvant aromatique et, 
en particulier, sans toluene, contenant au moins un pigment constitue* d'une poudre dont la surface des grains a tit rendue hydrophobe et 
oleophobe par traitement par au moins un compos6 organique fluor6. Elle conceme tout particulierement un vemis a ongles contenant au 
moins un pigment dont la surface a tit traitde par un polyfluoroalkylphosphate. Le vemis de l'invention prtsente une stability accme. 



WO 97/02005 



PCT7FR96/01056 



1 



Formule stable dc vernis a ongles sans solvant aromatiquc 

L'invention concerne de nouvelles formules stables de vernis a ongles 
sans solvant aromatique contenant au moins un pigment dont la surface a ete 
5 traitee par un compose fluore. 

II est bien connu que l'un des problemes les plus delicats a resoudre 
pour I'homme de metier de la formulation des vernis a ongles est celui de 
1'instabilite de la formule, en particulier en ce qui concerne les phenomenes de 
synerese d'une part et de sedimentation des pigments d'autre part, cette instability 

10 etant, en particulier, fortement prejudiciable a la presentation du vernis dans les 
flacons, et done au succes commercial du produit. 

L'un des principaux objectifs du formulateur de vernis a ongles est 
done de regler ce probleme d'instabilite sans porter prejudice aux differentes 
qualites exigees d'un vernis a ongles, notamment : la brievete du temps de sechage 

15 apres application, sa tenue sur 1'ongle, sa brillance et sa resistance a Tabrasion. 

Diverses solutions ont deja ete proposees, mais aucune ne s'est averee 
totalement satisfaisante. 

Depuis deja de nombreuses annees, il est bien connu d'utiiiser dans la 
foimule des vernis a ongles, des argiles organophiles, dans le but principal de 

20 modifier la rheologie de la formule en lui conferant des proprietes thixotropes. Ces 
proprietes limitent le phenomene de sedimentation des pigments dans les flacons. 
A titre d'exemples d'argiles organophiles, utilisables a cet effet, on citera les 
smectites, hectorites, bentonites et montmorillonites quatemisees. Les argiles les 
plus couramment utilisees dans les vernis a ongles sont la bentonite et Thectorite. 

25 Pour optimiser 1'effet apporte par les argiles organophiles, il est 

reconnu que I'utilisation d'un solvant aromatique est necessaire. En particulier la 
presence de toluene dans le milieu solvant de la formule permet d'accroitre la 
thixotropie sans qu'il soit necessaire d T augmentcr la concentration en argile pour 
accroitre la stabilite de la formule, notamment vis-a-vis du phenomene de 

30 sedimentation des pigments. Ceci est avantageux car ['utilisation de l'argile dans 
les vernis a ongles presente des inconvenients bien connus des formulateurs de 
vemis a ongles. En effet, elle diminue fortemment Tadhcsion du vernis sur Tongle, 
par aillcurs elle diminue egaiement sa brillance et a tendance a augmenter le 
phenomene de synerese dans la formule. 
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Par ailleurs, pour limiter les phenomenes de sedimentation des 
pigments, on a egalement propose de traiter leur surface pour augmenter leurs 
proprietes hydrophobes. Cest ainsi que des pigments, en particulier des oxydes 
metalliques ont ete enrobes par des silicones comme decrits par exemple dans le 
5 brevet europeen EP-B1-0136704. 

On a egalement propose des traitements de la surface des pigments par 
des derives de 1'acide myristique. De tels pigments sont, par exemple, disponibles 
dans le commerce aupres de la societe MAPRECOS, FRANCE. 

^utilisation de ces pigments modifies est habituellement combinee 
10 avec celle d'une argile en presence de toluene. 

Or, actuellement, la legislation de certains pays, notamment des Etats- 
Unis et en particulier de la Californie, interdit 1'utilisation des solvants aromatiques 
d l une fa$on generate, et en particulier du toluene, dans les formulations de vernis a 
ongles, ce qui a amene le formulateur a chercher a supprimer Tutilisation de tels 
15 solvants. 

Cette suppression entraine bon nombre d'inconvenients, par exemple : 

- la deterioriation du temps de sechage du vernis sur 1'ongle, 

- 1'evolution differente des teintes des vernis dans les flacons, 

- la degradation des qualites du vernis sur Tongle, en particulier la 
20 degradation de sa tenue et de sa durete, 

- la diminution de la stabilite de la dispersion des pigments dans le 
flacon, conduisant a leur sedimentation, ce dernier inconvenient est tout 
particulierement preoccupant. 

La formule d'un vernis a ongles est un ensemble de constituants qui 
25 interagissent entre eux pour aboutir a un equilibre physico-chimique et aux diffe- 
rentes qualites exigees par les utilisatrices qui sont le resultat d'au moins 70 annees 
de travail des formulateurs cosmeticiens. Or, cet equilibre et ces qualites peuvent 
etre facilement dctruits ou pcrdus des que Ton supprime Tun des elements 
essenticls de cette construction, ce qui est le cas lorsque Ton doit supprimer le 
30 solvant aromatique en particulier le toluene. 

Ainsi, les inventeurs ont pu constater au cours de leurs essais que, 
lorsqu'ils tentaient de supprimer le toluene, les compositions de vernis a ongles ne 
presentaient pas une stabilite suffisante, meme celles qui contenaient des pigments 
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mineraux traites en surface par des silicones ou des derives de l'acide myristique en 
presence de bentonite ou d'hectorite. 

L'homme du metier sait que pour augmenter la stabilite de la 
dispersion des pigments, en particulier des pigments mineraux tels que I'oxyde de 
5 fer et I'oxyde de titane, plusieurs voies sont possibles mais presentent toutes 
actuellement des inconvenients. 

Pour tenter d'ameliorer la stabilite de la dispersion, il est, en effet, 
possible d'augmenter la viscosite du vemis mais avec le risque de nuire a un bon 
etalement du vernis sur I'ongle. On peut egalement augmenter la proportion 
10 d'argile organophile, en particulier de bentonite ou d'hectorite, mais cela nuit a la 
brillance du vernis. On peut egalement renoncer a 1'utilisation des pigments qui 
presentent plus que d'autres une tendance a la sedimentation, mais cela limite 
considerablement le nombre des teintes susceptibles d'etre mises sur le marche. 

Par ailleurs, ill est connu d'utiliser des produits fliiores, pour traiter la 
15 surface d'une poudre, en particulier d'une poudre a usage cosm&ique, notamment 
pour Iui impartir des proprietes desirees d'hydrophobie et d'oleophobie. Un tel 
traitement est notamment decrit dans le brevet americain US 3632744 qui decrit le 
traitement de poudres a usage cosmetique par differents produits fluores connus 
jusqu'alors par leur utilisation dans 1'industrie du textile et du papier ou ils sont 
20 utilises egalement comme agents destines a augmenter le caractere hydrophobe et 
oleophobe des produits traites. 

Ce document cite comme particulierement utile pour le traitement des 
surfaces, les produits de type polyfluoroalkylphosphhate, repondant a la formule : 

25 (C m F 2m+1 C n H 2n O] y PO(OM) 3 _ y 
dans laquelle : 

. n est un entier compris entre 1 et 16, 
. m est un entier compris entre 4 et 14, 

. et et C n , pris ensemble, represented une chaine lincaire d'au moins 8 atomes 
30 de carbone, 

. y est un nombre de valeur moyenne comprise entre 1,0 et 2,5 et 

. M est de l'hydrogene, un metal alcalin, un ammonium substitue ou non. 
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La demande de brevet europeen EP-A-0469602 decrit des ' 
compositions cosmetiques comprenant une poudre a caractere hydrophobe ou une 
poudre traitee par un compose fluore et un liquide organique perfluore presentant 
de tres bonnes qualites d'hydrophobie, de resistance a l'eau, de resistance au sebum 
5 et de resistance a 1'huile et cite en particulier parmi les composes fluores utilises 
pour traiter les poudres, ceux decrits dans le brevet US 3632744 cite ci-dessus. 

La demanderesse, poursuivant ses etudes pour mettre au point des 
formules stables de vernis a ongles comprenant un milieu organique 
essentiellement non aqueux, a maintenant dccouvert que 1'utilisation de pigments, 

10 en particulier de pigments mineraux, dont la surface a ete traitee par des produits 
fluores susceptibles de la rendre hydrophobe et oleophobe, en particulier par des 
produits fluores tels que decrits dans les brevets US 3632744 et EP-A-0469602 
incorpores dans le present document par reference, permettait de resoudre les 
problemes de sedimentation de fagon tout a fait satisfaisante et, cela sans entrainer 

15 les consequences negatives observees avec les produits de Tart anterieur, en ce qui 
concerne la rheologie du vernis et sa brillance et, cela, meme dans les vernis sans 
solvant aromatique, en particulier sans toluene. 

Une telle utilisation permet en particulier d'ameliorer la stabilite des 
pigments, en particulier des pigments mineraux, notamment sans qu'il soit neces- 

20 saire d'augmenter la viscosite du vemis, par exemple sans necessiter un exces 
d ? argile organophile. 

La presente invention se situe dans le domaine des vernis a ongles 
comprenant un milieu solvant organique essentiellement non aqueux. Dans de tels 
vernis a ongles, le solvant ou le melange de solvants represente classiquement 

25 entre 50 et 80 % en poids par rapport au poids total du vemis a ongles. Les solvants 
organiques classiquement utilises sont des esters legers, en particulier Tacetate 
d'ethyle, de propyle ou de butyle. Le milieu solvant organique peut egalement 
contenir des alcools legers, en particulier Tethanol, Tisopropanol ou le butanol ou 
des cetones, en particulier l'acetone ou la methylethylcetone. 

30 On designera au sens de l'invention par vemis a ongles comprenant un 

milieu solvant organique essentiellement non aqueux ou plus simplemenr par 
vemis a ongles a solvants organiques, des vemis a ongles dans lesquels le solvant 
comprend en general moins de 2 % d'eau et de preference moins de 1 % d'eau et est 
compose d'au moins Tun des solvants definis ci-dessus. 
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Ainsi, selon Tune de ses caracteristiques essentielles, l'invention 
conceme des vemis a ongles comprenant un milieu organique essenticllement non 
aqueux, sans solvant aromatique ct en particulier sans toluene, contenant au moins 
un pigment constitue d'une poudre dont la surface des grains a ete rendue 
5 hydrophobe et oleophobe par traitement par au moins un compose organique 
fluore. 

Ce compose organique fluore peut etre tout compose fluore permettant 

de rendre hydrophobe et oleophobe la surface des grains constituant ledit pigment. 

On choisira de fagon particulierement avantageuse Tun des produits fluores 
10 decrits dans les brevets US-3632744 ou EP-A-0469602 introduits dans le present 

memoire en reference. 

Le produit organique fluore choisi pour realiser le traitement de surface 

du pigment est avantageusement un compose comprenant au moins une chaine 

hydrocarbonee au moins partiellement fluoree et au moins un site polaire. 
15 Parmi les produits fluores preferes selon l'invention, on choisira les 

produits de type polyfluoroalkylphosphate et plus particulierement les polyfluoro- 

alkylphophates repondant a la formule (1) : 

[QnF 2m+1 C^H2 n O] y PO(OM)3. y (1) 

20 

dans laquelle : 

. n est un entier compris entre 1 et 16, 
. m est un entier compris entre 4 et 18, 

. et et C n , pris ensemble, represented une chaine lineaire d'au moins 8 atomes 
25 de carbone, 

. y est un nombre egal a 1 ou 2, 

. M est de l'hydrogene, un metal alcalin, un ammonium substitue ou non. 

Selon une variante particulierement avantageuse de Tinvention, M est 
30 un ammonium substitue, de la forme mono-, di- ou triethanolamine protonce. En 
particulier, le polyfluoroalkylphosphate repond avantageusement a la formule (2) : 

[c.F^C^CH^— P^NH 2 (CH 2 CH j0 H)JJ (2) 
O 
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avecm = 6al8 
et n = 1 ou 2 

Le traitemcnt par un produit fluore peut etre applique a tout type de 
5 pigment, notamment a ceux dont la stabilisation de la dispersion dans les 
compositions de verais a ongles est habituellement difficile a realiser, en 
particulier, en Tabsence de toluene. 

Elle s'applique tout particulierement a la stabilisation de pigments de 
type mineraux et plus particulierement aux oxydes metalliques et en particulier, 
10 aux oxydes de fer ou de titane. 

L'avantage de 1'utilisation d'un tel pigment dont la surface a ete traitee 
prealablement par une composition contenant au moins un compose fluore destine 
a rendre hydrophobe et oleophobe ladite surface est qu'elle peimet d'obtenir une 
formule stable de vernis a ongles, notamment vis-a-vis de la synerese et de la 
15 sedimentation des pigments, en particulier des pigments mineraux, ne comprenant 
aucun solvant aromatique, en particulier ne comprenant pas de toluene. 

Le proc&Ie utilise pour preparer le pigment modifie utile selon 
I'invention, peut etre tout procede permettant de recouvrir sa surface du produit 
fluore vise. On pourra, en particulier, utiliser, a cet effct, Tun des precedes decrits 
20 dans le brevet US-3632744. 

En particulier, on pourra preparer une solution a 0,25 % de 
polyfluoroalkylphosphate dans de l'eau deionisee et melanger, a temperature 
ambiante, cette solution avec un poids egal de pigment a traiter, puis filtrer et 
secher la poudre a 105* C environ. 
25 Comme cela ressort des exemples, l'utilisation d'un tel pigment, en 

particulier d'un pigment mineral traite par un compose fluore, en particulier par un 
compose fluore de type polyfluoroaklylphosphate, permet d^btenir des 
compositions de vernis a ongles a stabilite amelioree par rapport aux compositions 
connues de vemis a ongles en milieu organique essentiellement non aqueux, sans 
30 toluene, tout en ayant par ailleurs une viscosite et une brillance comparables. 
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EXEMPLES 



Dans les cxcmples ci-dessous, on compare les proprietes de trois types 
de compositions de vernis a ongles sans toluene, contenant un pigment blanc 
5 constitu6 de dioxyde de titane traite soit par du siloxane (le pigment sera alors 
denomme SI), soit par du myristate d'aluminium (denomme pigment MI), soit par 
un perfluoroalkylphosphate (pigment denomme F) de formule (2) : 

E» F 2..i CH 2 CH J- jj [0NH 2 ( CH 2 CH 2 OH )^| ^ (2) 
O 

10 avecm = 6al8 
et n = 1 ou 2 



Les produits SI et MI sont commercialises par MAPRECOS, 

FRANCE. 

15 Le produit F est commercialise sous le nom COVAFLUOR par la 

society "Les Colorants WACKHERR, SA", FRANCE. 

Les differentes compositions decrites ci-dessous sont strictement 
identiques a 1'exception de la nature du traitement applique a la poudre d'oxyde de 
titane. Et tous les essais sont realises avec la meme base standard de vernis a 

20 ongles. 

Les compositions donnees dans les exemples ci-dessous sont 
exprimees en pourcentages en poids. 

1) Preparation des solutions colorantes 

25 Dans les differentes compositions colorantes decrites ci-dessous, les 

pigments sont disperses sous forme de dispersion dite monopigmentaire en 
recourant a la technique classique des chips nitrocellulosiques. Les chips sont, 
comme il est bien connu de I'homme du metier, des sortes de grosses paillettes 
avantageusement de la taille d'un ongle obtenues a partir du melange dans un 

30 solvant, de nitrocellulose, d'un plastifiant et d'un pigment. Ce melange forme une 
pate qui est ensuite broyee, en particulier avec un broyeur tricylindrique. Le 
solvant se trouve climine par evaporation lors du broyage et les chips sont 
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recuperes sous forme d'une soite de croute qui se forme a la surface des cylindres 
au cours de Toperation de broyage. 

Dans le cas des pigments mineraux (oxyde de titane, oxyde de fer), la 
formule des chips est la suivante : 
5 Nitrocellulose seche 35 % 

Dibutylphtalate 15 % 

Pigment mineral 50 % 

Dans le cas des pigments organiques, la formule des chips est la suivante : 
10 Nitrocellulose seche 50 % 

Dibutylphtalate 15 % 

Pigment organique 35 % 

Ces chips de pigments organiques ou mineraux sont mises en 
15 dispersion dans une base de dilution dont la composition est indiqu£e ci-dessous, 
de fagon a obtenir des solutions colorantes a 4 % de pigments : 

a) Cas des pigments organiques 

Les proportions, exprimees en pourcentages en poids, de la solution 
20 standard colorante sont les suivantes : 

Base de dilution organique 88,6 % 

Chips de pigments organiques 11,4 % 
La formule de la base de dilution organique est la suivante : 





Acetate d'ethyle 


33,1 % 


25 


Acetate de butyle 


33,1% 




Resines seches 


9,8% 




Camphre 


2,0% 




Nitrocellulose a 70 % dans l'isopropanol 


10,9 % 




Dibutylphtalate 


4,1 % 


30 


Stearalkonium hectorite 


1,4% 




Solution d'acide citrique a 10 % dans l'isopropanol 


0,7% 




Isopropanol 


4,9% 



100% 
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b) Cas des pigments mineraux : 

Les proportions de la solution colorante standard sont les suivantes : 

Base dc dilution minerale 92 % 
Chips de pigments mineraux 8 % 

5 

La formule de la base de dilution minerale est la suivante : 

Acetate d'ethyle 31,8% 

Acetate de butyle 31,8 % 

Resines seches 9,5 % 

10 Camphre 2,0 % 

Nitrocellulose a 70 % dans l'isopropanol 1 3,8 % 

Dibutylphtalate 3,2 % 

Stearalkonium hectorite 1,4 % 
Solution d'acide citrique a 10 % dans Tisopropanol 0,7 % 

15 Isopropanol 5,8 % 



25 



30 



100% 

c) Cas du pigment mineral Wane Ti0 2 traite au perfluoroalkylphosphate 
20 [noteTi0 2 (F>] 

Ici et, pour ce pigment seulement, les chips ont la formule suivante : 
Nitrocellulose seche 22 % 

Dibutylphtalate 8 % 

Pigment blanc Ti0 2 (F) 70 % 



La solution colorante contenant Ti0 2 sera ainsi obtenue a 4 % de 
pigment en melangeant : 

- base de dilution minerale dont la composition est donnee ci-dessus : 94,3 % t 

- chips de pigment blanc TiCb (F) : 5,7 % 

2) Realisation de verms a ongles teintes 

On prepare 5 teintes denommees ci-dessous A, B, C, D, E dont les 
formules sont donnecs dans le tableau 1 ci-dessous en pourcentages en poids. 
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FORMULE DES TEINTES 
Tableau 1 





A 


B 


C 


D 


E 


Base standard 


63.5 


67.1 


662 


78.2 


62.7 


Oxyde Titane blanc* 


175 


19.0 


16.7 


14.0 


10.5 


Oxyde Fer jaune* 


16.4 


12.4 


10.5 




10.0 


Oxyde Fer rouge* 








2.3 


12.0 


Ferro cyanure bleu* 


0.1 


0.4 






0.6 


DC Red 6* 






1.8 


5.4 


• 


DC Red 7 (19003)* 


2.5 


0.8 




0.1 


4.2 


DC Red 7 (19025)* 






2.9 






DC Red 34* 




0.3 


1.9 






TOTAL 


100,0 


100,0 


100,0 


100,0 


100,0 



* solutions colorantes a 4 % de pigment 

5 

La base standard utilisee a pour forrnule : 

Acetate d'ethyle 

Acetate de butyle 

R&ines seches 
10 Camphre 

Nitrocellulose a 70 % dans Pisopropanol 

Dibutylphtalate 

Stearalkonium hectorite 

Solution d'acide citrique a 10 % dans Tisopropano! 
15 Isopropanol 



100% 



30,5 % 
30,5 % 
9,1% 
1,9% 
18,5% 
5,5% 
1,3% 
0,6% 
2,1% 



Le procedc de preparation est le suivant : 
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On melange la base standard pour vernis a ongles et les differentes 
solutions colorantes dans un melangeur de type RAYNERI a la vitesse 4 pendant 
1/2 heure, en utilisant une defloculeuse de 63 mm de diametre. On filtre le produit 
sur trame de 175 \im. 

5 

3) Test de stabilite 

Les vemis obtenus sont places dans deux groupes de flacons de vernis 
a ongles commerciaux bouches qui sont remplis a moitie et qui sont ensuite 
maintenus respectivement a temperature ambiante (TA) et a 40 # C et observes 
10 toutes les semaines pendant 5 semaines. La sedimentation se presente sous la 
forme d r un fond de flacon de couleur differente du reste du produit. 

A temperature ambiante (TA), pour les 5 teintes testees, on note au 
bout de trois jours, une sedimentation blanche et un debut de synerese dans le cas 
des pigments traites MI. 
15 Le phenomene commence a se produire apres 10 jours pour le 

traitement SI. Pour les vernis teintes utilisant le pigment HO2 traite selon 
Invention (F), on commence a observer une Iegere synerese a 3 semaines, mais 
meme apres 5 semaines, il n f y a aucune sedimentation. 

A 40*C, les memes phenomenes mais accentues se produisent, a 

20 savoir : 

- Traitement MI : synerese et sedimentation blanche abondante au bout de 3 jours, 

- Traitement SI : synerese et sedimentation abondante au bout de 15 jours, 
-Traitement F : apparition de la synerese a 3 semaines. On n'observe aucune 
sedimentation, meme apres 5 semaines. 

25 

4) Viscosites 

Elles sont mesurces au viscosimetre BROOKFIELD dans les 
conditions suivantes : 

- on agite le vernis, puis on 1c laisse au rcpos 24 h a 20* C ; 
30 - premiere lecture a 6 tours/minute pendant lmn : VI 

- deuxieme lecture a 60 tours/minute pendant lmn : V2 

- troisieme lecture a 6 tours/minute pendant lmn : V3 
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V3 

- indice thixotropie YT = 

V2 

5 Les resultats sont donnes dans le tableau 2 ci-dessous : 



Tableau 2 : VISCOSITES 



1 einte 




A 


B 


C 


D 


E 




Vl(mPa^) 


1900 


1700 


1900 


1700 


1700 


Traitement 
MI 


V2(mPa.s) 


620 


580 


600 


570 


620 




v^mra.SJ 


i Ann 


i Ann 
140U 


1400 


1500 


i r f\f\ 

1600 




IT 


2.3 


2.4 


2.3 


2.6 


2.6 




Vl(mPa.s) 


1900 


1800 


1900 


1800 


1800 


Traitement SI 


V2(mPa.s) 


620 


600 


620 


600 


620 




V3(mPa.s) 


1600 


1500 


1500 


1600 


1400 




IT 


2.6 


2.5 


2.4 


2.7 


2.3 




Vl(mPa.s) 


1900 


1800 


1900 


1800 


1900 


Traitement F 


V2(mPa.s) 


600 


570 


610 


600 


620 




V3(mPa.s) 


1600 


1500 


1400 


1600 


1600 




IT 


2.7 


2.6 


2.3 


2.7 


2.6 
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5) Brillance : 

Les tests sont realises dans les conditions suivantes : 



WO 97/02005 PCT/FR96/01056 

13 



a) application des vcrnis sur cartes de contraste 250jim humides a 25 cm/s sur 
applicateur automatique, 

b) sechage pendant 24 heures a TA, 

c) lecture des brillances a 2 angles d'icidence 20* et 60* par rapport a une direction 
5 perpendiculaire aux cartes, a l'aide d'un brillancemetre Byk Gardner micro-TRI- 

gloss. 

Les resultats sont donnes dans le tableau 3 ci-dessous: 
10 Tableau 3 : Brillances 



TEINTES 






A 


B 


C 


D 


E 1 




Blanc 


20'(%) 


43 


31 


37 


27 


23 


Traitement 




60*(%) 


75 


74 


76 


70 


68 


MI 


Noir 


20*(%) 


41 


34 


37 


30 


32 






60* (%)^ 


78 


75 


76 


72 


70 




Blanc 


20*(%) 


42 


47 


49 


31 


33 


Traitement 




60 # (%) 


78 


79 


80 


72 


78 


SI 


Noir 


20*(%) 


49 


42 


46 


33 


42 






60*(%) 


80 . 


78 


79 


73 


76 




Blanc 


20* (%) 


29 


30 


29 


26 


34 


Traitement 




60*(%) 


73 


73 


72 


70 


68 


- 


Noir 


20*(%) 


31 


32 


32 


22 


24 






60*(%) 


73 


74 


74 


62 


67 



II resulte clairement des essais effectues et rapportes ci-dessus que les 
pigments traites selon Tinvention pcrmettent de realiser des formules de vemis a 
15 ongles en milieu organique esscntiellement non aqueux et sans toluene presentant 
une tres bonne stabilite vis-a-vis des phenomenes de synerese d'une part, ct de 
sedimentation d f autre part, et cela sans modifier les qualites essentielles du produit 
en particulier sa brillance et sa viscosite. 
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REVENDI CATIONS 

1. Vemis a ongles comprenant un milieu organique essentiellement 
non aqueux, sans solvant aromatique et en particulier sans toluene, contenant au 

5 moins un pigment constitue d'une poudre dont la surface des grains a £te rendue 
hydrophobe et oleophobe par traitement par au moins un compose organique 
fluore. 

2. Vernis a ongles selon la revendication 1 caracterise en ce que ledit 
compose fluore comprend au moins une chaine hydrocarbonnee au moins 

10 paitiellement fluoree et au moins un site polaire. 

3. Vemis a ongles selon la revendication 1 ou 2 caracterise en ce que 
ledit compose fluore est un polyfluoroalkylphosphate. 

4. Vemis a ongles selon la revendication 3, caracterise en ce que ledit 
polyfluoroalkylphosphate repond a la foimule (1) : 



15 



[ c mP2m+lCnH 2n O] y PO(OM) 3 _ y (i) 



dans laquelle : 

. n est un entier compris entre 1 et 16, 
20 . m est un entier compris entre 4 et 18, 

. et et Cn , pris ensemble, represented une chaine lineaire d'au moins 8 atomes 
de carbone, 

. y est un nombre egal a 1 ou 2, 

. M est de I'hydrogene, un metal alcalin, un ammonium substitue ou non. 

25 5 - Vemis a ongles selon la revendication 4, caracterise' en ce que le 

perfluoroalkylphosphate repond a la formule (1) telle que definie dans la 
revendication 4 ou M est un ammonium substitue, de la forme mono-, di-, ou 
triethanolamine protonee. 

6. Vemis a ongles selon la revendication 4 ou 5, caracterise en ce que 

30 ledit polyfluoroalkylphosphate est un sel de dicthanolamine d'un perfluoroalkyl- 
phosphate repondant a la formule (2) 

[v 2 .-x CH 2 CH ^ 3 . n (2) 
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avec m = 6 a 18 
et n = 1 ou 2 

7. Vernis a ongles selon Fune des revendications 1 a 6, caracterise en 
ce que le pigment est un pigment mineral. 
5 8. Vernis a ongles selon la revendication 7, caracterise en ce que le 

pigment mineral est un oxyde metallique. 

9. Vemis a ongles selon la revendication 7 ou 8, caracterise en ce que 
le pigment mineral est de 1'oxyde de fer ou de titane. 
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